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La presente invention concerne une composition lubrifiante utilisable pour lubrifier une 
interface entre une enveloppe de pneumatique et un appui de securite monte sur une jante de 
roue a l'interieur de ladite enveloppe, et un ensemble monte pour vehicule automobile pourvu 
de ladite composition lubrifiante. L'invention concerne la lubrification entre 1'appui et 
5 l'enveloppe en roulage a plat, suite a une chute de pression de gonflage a l'interieur de ladite 
enveloppe. 

Pour retarder, lors du roulage a pression reduite ou nulle (dit roulage a plat) d'une 

enveloppe de pneumatique, la deterioration par echauffement des zones de frottement entre 
10 diverses parties de la face interne de l'enveloppe, on a cherche par le passe a pourvoir la face 

interne de l'enveloppe d'une composition lubrifiante censee reduire la friction entre ces 

diverses parties de l'enveloppe. 

Ces compositions comprennent essentiellement un agent lubrifiant aqueux, un agent 

epaississant destine a elever la viscosity de l'agent lubrifiant de sorte a minimiser le coulage 
15 dudit agent lubrifiant en raison de la pesanteur lorsque le vehicule est au repos ou roule avec 

ses enveloppes de pneumatique a l'etat gonfle, et un agent tensio-actif 

Le document de brevet fran?ais FR-A-2 100 803 mentionne de telles compositions 

lubrifiantes pour la lubrification enveloppe/ enveloppe. Chacun des agents lubrifiants decrits 

dans ce document comprend de l'eau a titre majoritaire et, a titre minoritaire, un compose pour 
20 la lubrification tel qu'une huile silicone, de l'ethylene glycol ou de la glycerine. Dans l'exemple 

de realisation mentionnant la glycerine, celle-ci est presente dans l'agent lubrifiant et dans la 

composition lubrifiante selon des fractions volumiques d'environ 30 %, contre 70 % pour 

l'eau. L'hydroxy-ethylcellulose est citee a titre d'agent epaississant. 

On notera que ce volume eleve d'eau est destine, d'une part, a regonfler par 
25 volatilisation l'enveloppe en roulage a plat et ainsi a reduire dans une certaine mesure les 

contraintes dont les flancs de l'enveloppe sont le siege, et, d'autre part, a optimiser en roulage 

a plat PefFet moussant du tensio-actif utilise. 

Le document de brevet fran?ais FR-A-2 397 453 et le document de brevet japonais JP- 
30 B-83/30 000 mentionnent egalement une composition lubrifiante pour la lubrification 
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enveloppe/ enveloppe qui est destinee a reduire la friction entre les parties superieures et 
inferieures de flancs degonfles. L'agent lubrifiant de la composition appliquee sur les flancs de 
l'enveloppe comprend de l'eau a litre majoritaire et de Methylene glycol a litre minoritaire, 
comme dans le document FR-A-2 100 803. La composition lubrifiante comprend, a litre 
5 d'agent epaississant, un oxyde de polyethylene et un polysaccharide, et elle comprend en outre 
une charge fibreuse de type cellulosique. 

Plus recemment, on a cherche a ameliorer l'endurance des ensembles montes, dans des 
conditions de roulage a pression de gonflage reduite ou nuUe, en prevoyant un appui de 
10 securite qui est monte sur la jante de roue de maniere a pouvoir soutenir la bande de roulement 
de l'enveloppe en cas de chute de la pression de gonflage. On peut citer le document de brevet 
francais FR-A-2 746 347 pour la description d'un tel appui. 

Dans ce contexte, on a teste des compositions lubrifiantes appui/ enveloppe qui sont 
specifiquement destinees a reduire la friction entre ledit appui et la face interne de l'enveloppe 
15 entourant 1'appui, ces compositions etant usuellement appliquees sur la face interne de 
l'enveloppe, prealablement au montage de ceUe-ci sur la jante, et dans des conditions de 
roulage a plat et de charge plus severes et sur des durees nettement superieures a celles se 
rapportant aux tests anterieurs sans appui de securite. 

A titre de composition lubrifiante pour la lubrification appui/ enveloppe, on peut par 
20 exemple citer une composition dont l'agent lubrifiant est a base de polyalcene glycols et de 
nonylphenol ethoxyle, et d'un agent epaississant. 

Une telle composition confere aux ensembles montes les incorporant une endurance 
satisfaisante en roulage a plat. Cependant, un inconvenient majeur de cette composition reside 
dans la presence du nonylphenol ethoxyle, qui est un produit irritant pour la peau et les yeux. 

25 

La demanderesse a decouvert d'une maniere surprenante que l'utilisation d'un agent 
lubrifiant comprenant de la glycerine selon une fraction massique egale ou superieure a 60 %, 
dans une composition lubrifiante utilisable pour lubrifier une interface entre une enveloppe de 
pneumatique et un appui de securite monte sur une jante de roue a l'interieur de ladite 
30 enveloppe, ladite composition comprenant essentiellement, d'une part, cet agent lubrifiant, 
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aqueux ou non, et, d'autre part, un polysaccharide destine a epaissir ledit agent lubrifiant, de 
telle maniere que ledit agent lubrifiant soit present dans ladite composition selon une fraction 
massique comprise entre 95 % et 99 %, 

permet a la fois d'empecher le coulage de la composition lubrifiante anterieurement au 
5 roulage a plat et d'assurer une lubrification en roulage a plat qui est amelioree par rapport aux 
compositions lubrifiantes connues, sans que cette composition ne soit genante a manipuler. 

Selon un exemple preferentiel de realisation de 1'invention, la glycerine est presente 
dans ledit agent lubrifiant selon une fraction massique egale ou superieure a 70 %, lequel 
10 contient egalement de l'eau selon une fraction massique inferieure ou egale a 30 %. 

Selon une autre caracteristique de 1'invention, ledit polysaccharide est present dans 
ladite composition selon une fraction massique comprise entre 1 % et 2 %. 

De preference, ledit polysaccharide est present dans ladite composition selon une 
fraction massique comprise entre 1,5 % et 1,7 %. 
15 On notera que ce domaine specifique de fraction massique pour ledit polysaccharide 

permet, d'une maniere inattendue et encore plus avantageuse, d'empecher le coulage de la 
composition, anterieurement au roulage a plat, et de preserver la lubrification en roulage a plat. 

Selon une autre caracteristique de Pinvention, cette composition lubrifiante presente 
une viscosite a 25° C et a la pression atmospterique, mesur6e selon la technique « Brookfield » 
20 au moyen d'un mobile de denomination « LV4 », qui est comprise entre 100 000 centipoises et 
160 000 centipoises. 

Le polysaccharide utilise a titre d' agent epaississant permet de conferer un caractere 
thixotrope a la composition lubrifiante selon 1'invention. 

Selon un exemple de realisation de 1'invention, ledit polysaccharide est une gomme 
25 xanthane. 

Selon un mode de realisation de 1'invention, la composition lubrifiante comprend au 
moins un agent tensio-actif qui est present dans ladite composition selon une fraction massique 
inferieure ou egale a 0,2 %. 
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Cet agent tensio-actif permet de conferer a la composition lubrifiante une mouillabilite 
suffisante sur la face interne de l'enveloppe, et il est par exemple constitue d'un sel d'un metal 
alcalin d'un acide alkyl aryl sulfonique. 

On notera qu'une composition lubrifiante selon l'inventicn peut comprendre en outre 
5 des additifs divers, tels que des colorants, des bactericides ou des agents de conservation. 

Un ensemble monte pour vehicule automobile selon 1'invention comporte une jante, un 
appui de securite qui est monte sur ladite jante et dont au moins la face radialement externe est 
constituee d'un materiau elastomere ou plastique, et une enveloppe de pneumatique montee 
10 sur ladite jante autour dudit appui, ladite jante presentant en chacun de ses deux bords 
peripheriques un siege de jante sur lequel est monte un bourrelet de ladite enveloppe, ladite 
jante comportant entre ses deux sieges une portee recevant ledit appui. 

On notera que ladite face radialement externe de 1'appui peut etre constituee d'une 
composition de caoutchouc, telle qu'une composition a base de caoutchouc naturel, ou bien 
15 d'une matiere plastique, telle qu'une matiere a base de polyurethanne, avantageusement a base 
d'un polyurethanne thermodurcissable. 

Selon 1'invention, cet ensemble monte est pourvu, sur la face interne de ladite 
enveloppe, de ladite composition lubrifiante. 

20 Les caracteristiques precitees de la presente invention, ainsi que d'autres, seront mieux 

comprises a la lecture de la description suivante de plusieurs exemples de realisation de 
1'invention, donnes a titre illustratif et non limitatif, ladite description etant faite en relation 
avec les dessins joints, parmi lesquels: 

25 la Fig. 1 est une vue de cote d'un appui de securite destine a etre inclus dans un 

ensemble monte selon 1'invention, 

la Fig. 2 est une vue en coupe axiale d'un ensemble monte selon 1'invention, dans lequel 
1'appui de la Fig. 1 est monte sur une jante de roue et se trouve en position d'appui contre une 
enveloppe de pneumatique, 



# 

5 



la Fig. 3 est un graphique illustrant revolution de 1'echaufFement interne en roulage a 
plat de deux ensembles montes respectivement pourvus de deux compositions lubrifiantes 
selon l'invention, en comparison d'un ensemble mont6 pourvu d'une composition lubrifiante 
non conforme a T invention, 

la Fig. 4 est un graphique illustrant le degre de volatilisation en fonction de la 
temperature d'agents lubrifiants selon l'invention, 

la Fig. 5 est un graphique illustrant le degr6 de volatilisation en fonction de la 
temperature d'un agent lubrifiant non conforme a Tinvention, 

la Fig. 6 est un graphique illustrant l'effet d'un vieillissement thermique sur 1'endurance 
en roulage a plat de deux enveloppes respectivement pourvues d'une composition lubrifiante 
selon un exemple de 1' invention et d'une composition lubrifiante connue, 

la Fig 7 est un graphique illustrant revolution de l'echauffement interne en roulage a 
plat de deux ensembles montes respectivement pourvus d'une composition lubrifiante selon 
l'invention et de ladite composition lubrifiante connue, et 

la Fig. 8 est un graphique illustrant revolution de l'echauffement interne en roulage a 
plat de deux ensembles months respectivement pourvus d'un agent lubrifiant inclus dans une 
composition lubrifiante selon l'invention et d'un agent lubrifiant non conforme a l'invention. 

Essans connipairatifs die compositions lebriffiiantes selon I* invention ; 

Les trois compositions lubrifiantes testees ci-apres sont chacune obtenues par 
melangeage a la temperature ambiante d'un agent lubrifiant avec un agent epaississant et un 
tensio-actif. 

- Une composition lubrifiante selon un premier exemple de realisation de l'invention 
pr6sente la formulation suivante: 

(la fraction massique de chaque constituant dans la composition est indiquee en %). 
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- Glycerine 



88,6 %. 



* Agent lubrifiant: 
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* Agent epaississant: - Polysaccharide (gomme xanthane) 

* Agent tensio-actif: - Alkyl aryl sulfonate de sodium 



-Eau 



9,8 %. 
1,5%. 
0,1 %. 



L' agent epaisissant utilise est commercialise par la soctete RHODIA sous la 



denomination « RHODOPOL 23 », et il est melange a Petat de poudre aux autres constituants 
de cette composition lubrifiante. Le melangeage est effectue a la temperature ambiante, du fait 
10 que cet agent epaississant est soluble dans Peau. 

Dans le cas de 1'utilisation d'un agent lubrifiant non aqueux pour la composition 
lubrifiante selon Pinvention (c'est-a-dire un agent lubrifiant constitu6 de glycerine pure), on 
notera que cet agent epaississant doit etre melange « a chaud » aux autres constituants non 
aqueux, pour le dissoudre dans la glycerine. Plus pr6cisement, on doit agiter le melange 
15 pendant environ 15 min. a une temperature proche de 70° C. 

L' agent tensio-actif utilise est commercialise par la societe SIDOBRE SINNOVA sous 
la denomination « SINNOZAN NS 30 ». 

De plus, cette composition presente une viscosite de 140 000 centipoises (mesuree par 
la technique « BROOKFIELD » au moyen d'un mobile « LV4 » tournant a une vitesse de 3 
20 tours / minute). 

- Une composition lubrifiante selon un second exemple de realisation de Pinvention 
contient les memes constituants que la premiere composition precitee, mais sa formulation est 
la suivante (la fraction massique de chaque constituant dans la composition est indiquee en %). 



25 



- Glycerine 



78,5 %. 



* Agent lubrifiant: 



-Eau 



19,6%. 



* Agent epaississant: - Polysaccharide (gomme xanthane) 

* Agent tensio-actif: - Alkyl aryl sulfonate de sodium 



1,8%. 
0,1 %. 
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De plus, cette composition presente une viscosite de 110 000 centipoises (mesuree par 
la technique « BROOKFIELD et l'appareillage precite). 

5 - Une composition lubrifiante non conforme a la presente invention presente la 

formulation suivante: 

(la fraction massique de chaque constituant dans la composition est indiquee en %). 

~ - Ethylene glycol 87,6 %. 

* Agent lubrifiant: 

10 -Eau 9,8%. 

* Agent epaississant: - Polysaccharide (gomme xanthane) 2,5 %. 

* Agent tensio-actif: - Alkyl aryl sulfonate de sodium 0,1 %. 

L'agent epaississant et l'agent tensio-actif de cette composition sont ceux les memes 

1 5 que ceux cites ci-dessus. 

De plus, cette composition non conforme presente une viscosite de 1 10 000 centipoises 

(mesuree comme precedemment). 

On a pourvu trois enveloppes de pneumatique identiques (de dimensions 205-650 R 
20 440) de 60 g de ladite premiere composition selon l'invention, de 60 g de ladite seconde 
composition selon l'invention et de 60 g de ladite composition non conforme a l'invention, 
respectivement. Plus precisement, on a applique chacune des trois compositions lubrifiantes sur 
une zone mediane de la face interne de l'enveloppe de pneumatique correspondante, zone 
admettant sensiblement pour plan de symetrie le plan equatorial de l'enveloppe. 
25 Puis on a monte ces trois enveloppes respectivement pourvues des compositions 

lubrifiantes precitees sur des jantes identiques, un meme appui de securite elastomere etant au 
prealable monte sur chaque jante. 

Plus precisement, les dimensions caracteristiques de chaque ensemble monte ainsi 
obtenu, prevu pour pouvoir equiper un vehicule automobile commercialise sous la 
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denomination « PEUGEOT 806 » sont, en mm, 205 - 650 - 440 (respectivement largeur 
d'enveloppe- diametre d'enveloppe - diametre de jante). 

On a utilise pour chaque jante une jante telle que celle qui est visible a la Fig. 2 (cette 
jante est egalement decrite en detail dans le document de brevet francais FR-A-2 720 977). 
5 En reference aux Figs. 1 et 2, chacun des appuis 1 testes comprend essentiellement 

trois parties: 

- une base 2, de forme generalement annulaire; 

- un sommet 3, sensiblement annulaire, avec sur sa paroi radialement exterieure (de 
facon optionnelle) des rainures longitudinales 5, et 

10 - un corps annulaire 4 de liaison entre la base 2 et le sommet 3 

La Fig. 2 illustre notamment la fonction d'un appui 1 qui est de supporter la bande de 
roulement du pneumatique en cas de forte perte de pression de gonflage de celui-ci. 

La coupe de la Fig. 2 montre une premiere partie massive 4a du corps annulaire 4 ainsi 
qu'une seconde partie 4b constitute d'evidements (voir egalement Fig. 1) s'etendant 
15 axialement sur sensiblement plus de la moitie du corps annulaire 4, en debouchant du cote 
exterieur dans une direction sensiblement axiale. Ces evidements 4b sont regulierement repartis 
sur toute la circonference du corps annulaire 4 et ils definissent des cloisons 6, lesquelles 
assurent une liaison radiale directe entre le sommet 2 et la base 3 de 1'appui 1 

Cette geometrie a l'avantage de solliciter en flexion et non en compression ces 
20 cloisons 6 lorsqu'elles sont ecrasees. Les evidements 4b et done les cloisons 6 sont 
suffisamment nombreux pour procurer un support regutier lors du roulage sous appui. 

Les dimensions caracteristiques en mm de chaque appui 1 (respectivement largeur - 
diametre interieur - hauteur), sont: 135 - 440 - 50. 

Plus precisement, chaque appui 1 comporte, sur sa circonference, 38 cloisons 6 qui 
25 presentent chacune une epaisseur de 1 8 mm, et qui sont deux a deux distantes de 38 mm. 

De plus, la base 2 et le sommet 3 presentent des epaisseurs qui sont respectivement 
egales a 6 mm et a 7 mm. Quant au corps annulaire 4 de chaque appui 1, il presente une 
largeur (dans la direction axiale) egale a 35 mm. La masse de chaque appui 1 est de 5,7 kg. 

Chaque appui 1 comprend une matrice elastomere a base de caoutchouc naturel et une 
30 charge renforcante a base de silice hautement dispersible. 



0 On a ensuite procede a trois essais successifs de roulage a plat d'un vehicule 
« PEUGEOT 806 » dont la roue avant droite est pourvue pour chaque essai d'un appui tel que 
celui precite, et d'une enveloppe de pneumatique revetue de Tune des trois compositions 
lubrifiantes a tester. 

Les conditions de roulage a plat etaient les suivantes pour chacun de ces essais: 



- charge sur la roue: 530 kg; 

- vitesse moyenne de roulage: 80 km/h; 

- distance maximale de roulage: 405 km; 

- temperature ambiante pour le roulage: entre 12° C et 17° C. 

- roulage sur un circuit de type autoroutier. 



On a represents a la Fig. 3 F evolution, en fonction du kilometrage parcouru, de la 
difference de temperature entre la temperature interne a Finterieur de Fenveloppe du 
pneumatique avant-droit, qui roule des Forigine (kilometre 0) a une pression interne nulle, et 
la temperature ambiante ou temperature exterieure. 

On notera que le vehicule a marque deux arrets aux kilometres 150 et 300 pour 
chacun des trois essais realises, ce qui se traduit par une chute de la difference (Ti„temc - 
Tambiante) a ces deux distances de roulage. 

II ressort de la Fig. 3 qu'apres 10 km de roulage a plat, les ensembles montes selon le 
premier et le second exemple de Finvention (respectivement « invention n° 1 » et « invention 
n° 2 » a la Fig. 3) presentent chacun un echauffement interne qui augmente moderement, en 
comparaison de celui de Fensemble monte non conforme qui s'echauffe tres rapidement pour 
atteindre au bout de 30 km seulement une temperature interne d'environ 110° C (difference 
precitee de 96° C), ce qui impose de stopper le roulage. 

En effet, des analyses apres 30 km de roulage de cet ensemble monte non conforme 
ont permis de mettre en evidence, a Finterieur de Fenveloppe, la formation indesirable de 
poudrette, un debut de destruction de Fappui et une disparition presque totale de la 
composition lubrifiante a base d'ethylene glycol qui etait initialement presente, d'ou le niveau 
eleve d' echauffement observe. 
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Apres ces 30 km de roulage, les deux compositions selon V invention presentent par 
contre pour ladite difference une valeur sensiblement constante d'environ 62° C, jusqu'a la 
fin du roulage (405 km et 300 km environ pour les ensembles montes selon les premier et 
second exemples de V invention, respectivement). 

5 En d'autres termes, les compositions lubrifiantes a base de glycerine selon Pinvention 

permettent de conferer aux ensembles montes correspondants une lubrification et, par 
consequent, une endurance en roulage a plat tres nettement am&iorees par a ceUes conferees 
par la presence d'un autre agent lubrifiant a base d'ethylene glycol. 

On notera par ailleurs que la fraction massique d'agent epaississant (gomme 

10 xanthane) dans la composition lubrifiante, qui est de 1,5 % et de 1,8 % dans les premier et 
second exemples selon I'invention, permet non seulement d'obtenir une lubrification 
satisfaisante en roulage a plat, mais encore d'eviter le coulage de la composition lubrifiante 
anterieurement audit roulage a plat (que ce soit lorsque le vehicule est au repos ou lorsque 
F ensemble monte pourvu de cette composition roule a l'etat gonfle). 

15 

0 On a cherche ensuite a comparer le degre de volatilisation en fonction de la 
temperature de la glycerine, par rapport a celui de Pethylene glycol. 

20 * La Fig. 4 montre revolution du rapport (masse de glycerine a la temperature T de 

chauffage de la glycerine / masse de glycerine a une temperature ambiante initiale d'environ 
25° C) en fonction de ladite temperature T de chauffage (variant sensiblement de 25° C a 
250° C), pour: 

25 - de la glycerine dite « technique » (courbe « Gl » sur la Fig. 4), c'est-a-dire 

comprenant de la glycerine selon une fraction massique de 90 % et de l'eau selon une fraction 
massique de 10 %, ladite glycerine « technique » presentant une masse initiale de 32,74 mg a 
la temperature ambiante, et pour 

- de la glycerine pure (courbe « G2 » sur la Fig. 4), qui presente une masse initiale de 

30 40, 1 5 mg a la temperature ambiante. 
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* La Fig. 5 montre de la meme maniere 1'evolution du rapport (masse d'ethylene 
glycol a la temperature T / masse d'ethylene glycol a une temperature ambiante d'environ 
25° C) en fonction de la temperature T (variant sensiblement de 25° C a 250° C), pour de 
l'ethylene glycol pur presentant une masse initiale de 13,79 mg a la temperature ambiante. 

On a utilise pour ces mesures une nacelle immobile destinee a contenir les produits a 
chauffer, et un appareillage d' analyse thermique « METTLER TOLEDO ». 

On deduit de ces Figs. 4 et 5 que la moitie de la masse initiale de glycerine 
(« technique » ou pure) n'a disparu qu'a une temperature tres elevee, de l'ordre de 250° C, 
alors que la moitie de la masse initiale d'ethylene glycol a deja disparu a une temperature 
proche de 150° C seulement. 

0 On a par ailleurs precede a des essais comparatifs de roulage sur une rouleuse, dans 
le but d'etudier l'effet d'un vieillissement thermique sur l'endurance en roulage a plat de deux 
enveloppes respectivement pourvues d'une composition lubrifiante selon ledit premier 
exemple de l'invention et d'une composition lubrifiante connue. 

Cette derniere comprend un agent lubrifiant, qui est present sous la forme d'une 
fraction majoritaire soluble dans le tetrachlorure de carbone et qui est a base de polyalcene 
glycols et de nonylphenol ethoxyle, et elle comprend egalement un agent epaississant, qui est 
present sous la forme d'une fraction minoritaire insoluble dans le tetrachlorure de carbone et 
qui comprend des ions calcium et du stearate. 

On a opere un vieillissement thermique dans une etuve chauffee a 55° C pendant 2 
mois et, pour diverses masses de chaque composition lubrifiante appliquee sur la face interne 
d'une enveloppe, on a evalue la distance de roulage a plat en stoppant le roulage pour une 
augmentation de la fleche de 1,5 m. 

La rouleuse presentait un diametre de 1,59 m, et les conditions de roulage etaient les 

suivantes: 
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- charge de 530 kg; 

- vitesse de 75 km/h; 

- temperature ambiante: 20° C. 

La Fig. 6 represente ies resultats obtenus pour ia composition selon le premier 
5 exemple de l'invention (« invention n° 1 », avant et apres etuvage) et pour ladite composition 
connue (« t6moin », avant et apres etuvage). 

Cette Fig. 6 montre qu'apres vieiilissement thermique, 1'endurance d'une enveloppe 
pourvue d'une composition lubrifiante selon le premier exemple de l'invention (a base de 
glycerine) est toujours superieure a celle d'une enveloppe pourvue d'une composition 
10 lubrifiante connue a base de polyalcene glycols, pour une meme masse de composition 
lubrifiante appliquee variant de 30 g a 100 g environ. 

0 On a procede en outre a d'autres essais de roulage a plat dans des conditions 
15 analogues a celles precitees en relation avec la Fig. 3, mais a des temperatures de 1'air 
ambiant qui sont tres inftrieures a celles caracterisant les essais de cette Fig. 3. Les r6sultats 
de ces nouveaux essais a basse temperature sont illustres aux Figs. 7 et 8. 

On a utilise a cet effet le meme vehicule « PEUGEOT 806 » dont la roue avant droite 
est pourvue d'un appui tel que celui precite, et d'une enveloppe de pneumatique revetue d'une 
20 composition lubrifiante a tester, et Ton a mesure revolution, en fonction du kilometrage 
parcouru, de la difference de temperature entre la temperature interne du pneumatique avant- 
droit, qui roule des 1'origine a une pression interne nulle, et la temperature ambiante. 

Les conditions de roulage a plat etaient les suivantes pour chacun de ces essais: 

- charge sur la roue: 530 kg; 
25 - vitesse moyenne de roulage: 80 km/h; 

- distance maximale de roulage: 405 km; 

- temperature ambiante pour le roulage: de -2° C a 5° C pour les essais 
illustres a la Fig. 7, et de 10° C a 1 1° C pour les essais illustres a la Fig. 8; 

- roulage sur un circuit de type autoroutier. 

30 
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On notera que le vehicule a marque, pour chacun des essais realises, trois arrets aux 
kilometres 100, 200 et 300 (respectivement de 2 min., 2 min. et 1 h 30 min), ce qui se traduit 
par une chute de la difference (T intcmc - T^ame) a chacune de ces distances de roulage. 

5 * Dans une premiere serie d' essais a basse temperature (Fig. 7), on a respectivement 

applique sur deux enveloppes de pneumatiques 60 g de la composition selon le premier 
exemple de l'invention (a base de glycerine selon une fraction massique de 88,6 %) et 60 g de 
ladite composition connue a base de polyalcene glycols. 

II ressort de la Fig. 7 qu'apres 20 km de roulage a plat environ, Pensemble monte 

10 selon le premier exemple de l'invention (« invention n° 1 » a la Fig. 7) presente un 
echauffement interne qui augmente plus lentement que celui de l'ensemble monte connu 
(« temoin » a la Fig. 7), lequel s'echauffe tres rapidement pour atteindre au bout de 30 km 
seulement une temperature interne proche de 90° C. 

On notera que la temperature interne de l'ensemble monte selon le premier exemple 

15 de l'invention demeure toujours inferieure a celle de cet ensemble monte connu, pendant les 
300 km du roulage a plat. 

En d'autres termes, la composition lubrifiante selon l'invention permet de conferer a 
l'ensemble monte correspondant une lubrification et, par consequent, une endurance en 
roulage a plat ameliorees par rapport a celles conferees par la presence d'un agent lubrifiant 

20 connu a base de polyalcene glycols. 

* Dans une seconde serie d'essais a basse temperature (Fig. 8), on a respectivement 
applique sur deux enveloppes de pneumatiques 40 g de l'agent lubrifiant de la composition 
selon le premier exemple de l'invention (constitue de 90 % de glycerine et de 10 % d'eau, en 
25 fractions massiques) et 40 g d'un agent lubrifiant non conforme a l'invention a base d'huile 
silicone, en vue de comparer les echauffements correspondants en roulage a plat. 

Cet agent lubrifiant a base d'huile de silicone est commercialise sous la denomination 
« SILICONE FLUBDE 47V300 » par la societe RHODIA, et il presente une viscosite de 350 
centistokes a 25° C. 
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II ressort de la Fig. 8 qu'apres 20 km de roulage a plat environ, Pensemble monte 
selon le premier exemple de Pinvention (« glycerine + eau» a la Fig. 8) presente un 
echauffement interne qui augmente plus lentement que celui de Pensemble monte pourvu 
d'huile silicone, Iequel s'echauffe tres rapidement pour atteindre au bout de 30 km seulement 
5 une temperature interne proche de 80° C. 

Comme prec6demment, on notera que la temperature interne de P ensemble monte 
selon le premier exemple de Pinvention demeure toujours inferieure a celle de cet ensemble 
monte pourvu d'huile silicone, pendant les 300 km du roulage a plat. 

En d'autres termes, Pagent lubrifiant selon Pinvention permet de conferer a 
10 Pensemble monte correspondant une lubrification et, par consequent, une endurance en 
roulage a plat ameliorees par rapport a celles conferees par la presence d'un agent lubrifiant 
non conforme a Pinvention, a base d'huile silicone. 

15 On notera que le polysaccharide de type gomme xanthane qui est avantageusement 

utilise dans les compositions lubrifiantes selon Pinvention confere des propriety 
d'epaississement satisfaisantes a Pagent lubrifiant specifique de Pinvention, qui est a base de 
glycerine. 

On notera egalement que dans le cas de Putilisation d'un agent lubrifiant non aqueux 
20 (constitue de glycerine pure) dans la composition lubrifiante de Pinvention, la fraction 
massique d'agent epaississant dans cette composition pourrait varier dans un domaine de 
fraction massique plus etendu que le domaine pr&ite allant de 1 % a 2 %, tout en empechant le 
coulage de la composition avant le roulage a plat et en preservant la lubrification en roulage a 
plat. 

25 On notera par ailleurs que les compositions lubrifiantes selon Pinvention sont solubles 

dans Peau, ce qui permet de proceder a des lavages de la jante ou de Penveloppe d'un 
ensemble monte pourvu d'une telle composition, en cas de tachage de la jante, de la face 
externe de Penveloppe ou bien en vue d'une reparation. 
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REVENDICATIONS 

1) Composition lubrifiante utilisable pour lubrifier une interface entre une enveloppe de 
pneumatique et un appui de s6curite (1) monte sur une jante de roue & Finterieur de ladite 

5 enveloppe, ladite composition comprenant essentiellement, d'une part, un agent lubrifiant 
aqueux ou non et, d' autre part, un polysaccharide destine a epaissir ledit agent lubrifiant, 

caracterisee en ce que ledit agent lubrifiant comprend de la glycerine selon une fraction 
massique egale ou superieure a 60 %, ledit agent lubrifiant etant present dans ladite 
composition selon une fraction massique comprise entre 95 % et 99 %. 

10 

2) Composition lubrifiante selon la revendication 1, caracterisee en ce que ledit agent 
lubrifiant est aqueux, ladite glycerine etant pr6sente dans ledit agent lubrifiant selon une 
fraction massique egale ou superieure a 70 %, lequel comprend egalement de Feau selon une 
fraction massique inf&rieure ou egale a 30 %. 

15 

3) Composition lubrifiante selon une des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que ledit polysaccharide est present dans ladite composition selon une fraction massique 
comprise entre 1 % et 2 %. 

20 4) Composition lubrifiante selon la revendication 3, caracterisee en ce que ledit 

polysaccharide est present dans ladite composition selon une fraction massique comprise entre 
1,5 %et 1,7%. 

5) Composition lubrifiante selon une des revendications precedentes, caracterisee en ce 
25 qu'elle presente une viscosite a 25° C et a la pression atmospherique, mesuree selon la 

technique « Brookfield » au moyen d'un mobile de denomination « LV4 », qui est comprise 
entre 100 000 centipoises et 160 000 centipoises. 

6) Composition lubrifiante selon une des revendications precedentes, caracterisee en ce 
30 que ledit polysaccharide est une gomme xanthane. 
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7) Composition lubrifiante selon une des revendications precedentes, caracterisee en ce 
qu'eile comprend au moins un agent tensio-actif qui est present dans ladite composition selon 
une fraction massique inferieure ou egaie a 0,2 %. 

8) Composition lubrifiante selon la revendication 7, caracterisee en ce que ledit agent 
tensio-actif est un sel d'un metal alcalin d'un acide alkyl aryl sulfonique. 

9) Ensemble mont6 pour vehicule automobile comportant une jante, un appui de 
securite qui est monte sur ladite jante et dont au moins la face radialement externe est 
constitute d'un materiau elastomere ou plastique, et une enveloppe de pneumatique mont6e 
sur ladite jante autour dudit appui, ladite jante presentant en chacun de ses deux bords 
ptripheriques un siege de jante sur lequel est monte un bourrelet de ladite enveloppe, ladite 
jante comportant entre ses deux sieges une portee recevant ledit appui, 

caracterise en ce qu'il est pourvu d'une composition lubrifiante selon une des 
revendications precedentes. 

10) Ensemble monte selon la revendication 9, caracterise en ce qu'il est pourvu d'une 
composition lubrifiante sur la face interne de ladite enveloppe. 
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